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(IIA) to (I). (IIA) is supported by (III), e.g. wood-free paper of pref. max. 
120 g/m2. 

USE/ADVANTAGE - Transfer to smooth, nonporous (I) is simplified, making the 
technique suitable for use by novices, and the transferred image is largely 
scratchproof. Any images, e.g. personal photographs, newspaper cuttings, 
drawings etc. can be used. These are copied, pref. by xerography, and can be 
transferred e.g. to glass, porcelain, ceramics, metals, enamel or plastics 

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 589984B 

EQUIVALENT- ABSTRACTS: A process for transferring particular colour 
reproductions to smooth substrates by transferring the reproduction by a 
photocopying process to a transfer layer applied on a carrier, wherein the 
image is copied onto or into said transfer layer, in which pigments transferred 
using said photocopying process are fixed in place, and wherein said transfer 
layer with said transferred reproduction (image) is initially released from 
said carrier in a wet process, then applied to said substrate with said 
transfer layer to the latter, and then cured. 
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© Verfahren zum Ubertragen von insbesondere farbigen Darstellungen auf glatte Unterlagen sowie 
Transferschicht 

© Es wird ein Verfahren zum Ubertragen von insbesondere 
farbigen Darstellungen auf glatte Unterlagen vorgeschlagen, 
indem die Darstellung auf ein auf einen Trager aufgebrachte 
Transferschicht im Kopierverfahren ubertragen wird. Dabei 
wird die die ubertragene Darstellung (Bild) aufweisende 
Transferschicht im Nafcverfahren von dem Trager geldst, auf 
die Unterlage aufgebracht und anschlieOend gehartet wird. 
Die Transferschicht weist einen Sandwich-Aufbau umfas- 
send zumindest 2wei Schichten auf. wobei eine (erste) 
auSere Schicht durch das Kopierverfahren ubertragene 
Pigmente lagefixiert und bei Warmeeinwirkung umschlieSt 
und eine unterhalb der au&eren Schicht angeordnete (zwei- 
te) Schicht eine aushartende Haftschicht ist, die zum 
Lagef ixieren der Transferschicht auf einer Unterlage sich mit 
dieser vernetzt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum 
Obertragen von insbesondere farbigen Darstellungen 
auf glatte Unterlagen, indem die Darsteliung auf eine 5 
auf einen Trager aufgebrachte Transferschicht im Ko- 
pierverfahren ubertragen wird. Ferner bezieht sich die 
Erfindung auf eine Transferschicht, die auf einen Trager 
wie holzfreiem Papier angeordnet ist, zum Fixieren von 
im Kopierverfahren ubertragenen Darstellungen. 10 

Es sind Verfahren zum Obertragen von Darstellun- 
gen wie Motiven auf flachige Unterlagen mit poroser 
Oberflache wie Textilgut bekannt, wobei die Darstel- 
iung auf ein Papier durch Trockenkopieren ubertragen 
und von diesem auf die Unterlagen mittels Warme auf- 15 
gebracht wird (WO 91/00 385 oder Xerox Disclosure 
Journal Volume 5 Number 3 May/June 1980, Seite 229). 

Urn die Darstellungen zu Ubertragen, muB einerseits 
die Unterlage eine porose Oberflache aufweisen und 
andererseits ist eine HeiB- oder Warmpresse notwendig, 20 
urn bei erheblicher Druckeinwirkung die Obertragung 
auf die Unterlage vorzunehmen. 

Es sind auch NaBverfahren bekannt, urn z. B. Abzieh- 
bilder auf Unterlagen aufzubringen. Dabei werden be- 
druckte Bilder mittels eines Haftmittels auf einem Tra- 25 
germaterial aufgebracht, urn zum Obertragen das Bild 
von dem Trager zu losen und anschlieBend das Bild mit 
der Klebeschicht auf der Unterlage aufzubringen und 
dann zu trocknen. Dabei stehen jedoch keine individuel- 
len, selbst zugestaltenden Darstellungen zur Verfiigung. 30 

Der vorliegenden Erfindung liegt unter anderem das 
Problem zugrunde, ein Verfahren der eingangs genann- 
ten Art so weiterzubilden, daB beliebige Darstellungen 
auf eine Unterlage mit glatter, im wesentlichen nichtpo- 
roser Oberflache ubertragen werden konnen, wobei die 35 
iibertragene Darsteliung weitgehend kratzfest auf der 
Unterlage angeordnet werden soli. Dabei soli verfah- 
rensmaBig eine Vereinfachung gegeben sein, so daB 
auch Laien eine entsprechende Obertragung vorneh- 
men konnen. 40 

Das Problem wird erfindungsgemaB im wesentlichen 
dadurch gelGst, daB die die iibertragene Darsteliung 
(Bild) aufweisende Transferschicht im NaBverfahren 
von dem Trager gelost, auf die Unterlage aufgebracht 
und anschlieBend Warme ausgesetzt wird. Dabei wird 
vorzugsweise ein Temperaturbereich zwischen 100°C 
und 200° Q vorzugsweise im Bereich von 120°C bis 
160°C, insbesondere jedoch beica 140° C gewahlt. 

Unter Losen wird dabei ein seitliches Wegschieben 
von dem Trager verstanden. Die Transferschicht wird 
ferner auf die Unterlage geschoben. 

ErfindungsgemaB kann folglich eine beliebige Dar- 
steliung, also personliche Bilder, Zeitungsausschnitte, 
Zeichnungen o. a. vorzugsweise im xerographischen 
Kopierverfahren auf die auf dem Trager befindliche 
Transferschicht Ubertragen werden, um diese als Kalt- 
abziehbild im NaBverfahren zu losen und auf eine glatte, 
im wesentlichen nicht porflse Unterlage wie z. B. Glas, 
Porzellan, Keramik, Metall, Emaille oder Kunststoff auf- 
zubringen, d. h. aufzuschieben, zu trocknen (Feuchtig- 
keit entfernen) und dann auszuharten. 

Vorzugsweise wird die Darsteliung in eine ein Plexi- 
gum- Material aufweisende Schicht der Transferschicht 
kopiert, um durch das Kopierverfahren ubertragene 
Pigmente zu fixieren und anschlieBend durch Warme- 
einwirkung die Pigmente zu umschlieBen, also quasi ver- 
siegeln zu lassen. Hierdurch ergibt sich eine hohe Be- 
standigkeit des Bildes sowie eine glatte Oberflache. 
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Vorzugsweise befindet sich zwischen der Transfer- 
schicht und dem Trager eine dextrin- und/oder fettalko- 
holhaltige Trennschicht, durch die bei ZufUhren von 
Feuchtigkeit die Transferschicht von dem Trager losbar 
ist 

Die Erfindung bezieht sich auch auf eine Transfer- 
schicht, die auf einem Trager wie holzfreiem Papier Ids- 
bar angeordnet ist, zum Fixieren von im Kopierverfah- 
ren ubertragenen Darstellungen, wobei sich die Trans- 
ferschicht dadurch auszeichnet, daB diese einen Sand- 
wich-Aufbau mit zumindest zwei Schichten besitzt, daG 
eine auBere (erste) Schicht durch das Kopierverfahren 
ubertragene Pigmente lagefixiert und bei Warmeein- 
wirkung umschlieBt und daB eine unterhalb der auBeren 
Schicht angeordnete (zweite) Schicht eine durch Erwar- 
men aushartende Haftschicht ist, die zum Lagefixieren 
der Transferschicht auf einer Unterlage sich mit dieser 
vernetzt 

Die erste Schicht besteht aus Plexigum-Material auf 
Losungsmittelbasis mit Weichmacher. Dabei weist die 
erste Schicht eine Dicke d von in etwa 0,10 < d < 
0,20 mm, vorzugsweise von in etwa d = 0,15 mm auf. 

Die Haftschicht ist auf Kunstharzbasis aufgebaut. 
Vorzugsweise besteht die Haftschicht aus einer Mi- 
schung aus Kunstharz mit Harterzusatz und Plexigum 
auf Losungsmittelbasis mit Weichmachern. Dabei kann 
der Kunstharz- und der Plexigumanteil in etwa gieich 
groB sein. Die Haftschicht kann eine Dicke d von 0,02 < 
d < 0,08 mm, vorzugsweise von in etwa d = 0,05 mm 
aufweisen. 

Ferner kann zwischen der Transferschicht und dem 
Trager eine Trennschicht angeordnet sein, die auf Dex- 
trin- oder Fettalkoholbasis aufgebaut ist. 

Als Trager wie holzfreies Papier kann an und fur sich 
bekanntes Abziehbilderpapier benutzt werden, welches 
unter der Bezeichnungen "Meta" der Fa. Hoffmann und 
Engelmann oder 'TwincaP der Fa. Britans mit einem 
Flachengewicht von maximal 120 g pro m 2 bekannt ist. 

Die zwischen dem Trager und der Transferschicht 
vorhandene Trennschicht weist Dextrin und/oder Fett- 
alkohol auf. Hierdurch ist ein einf aches Losen der 
Transferschicht von dem trager mittels Feuchtigkeit 
moglich. Unter Feuchtigkeit wird hier nicht nur Wasser, 
sondern auch Wasserdampf verstanden, um auf diese 
45 Weise das Zwischentragermaterial zu losen. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren wird nachstehend 
anhand eines Beispiels erlautert, aus dem sich weitere 
Einzelheiten, Vorteil und Merkmale der Erfindung erge- 
ben, die auch aus den Anspruchen, den diesen zu entneh- 
50 menden Merkmalen — fur sich und/oder in Kombina- 
tion — ersichtlich werden. 

Eine zu ubertragende Darsteliung wird auf einen 
Trockenkopierer gelegt, um die Darsteliung auf eine auf 
einem Trager angeordnete Transferschicht zu kopieren. 
55 Als Trager wird ein an und fur sich bekanntes Abziehbil- 
derrjapier mit einem Flachengewicht von max. 120 g pro 
m 2 benutzt, welches holzfrei ist und unter den Bezeich- 
nungen "Meta" und Twincal" kauflich erwerblich ist. 
Auf diesem Tragermaterial befindet sich eine dextrin- 
60 und/oder fettalkoholmaterialhaltige Trennmittelschicht, 
durch die die Transferschicht bei Feuchtigkeitseinwir- 
kung von dem Trager trennbar ist. 

Die Transferschicht besitzt eine Sandwich-Struktur 
mit zumindest einer auBeren Fixierschicht und eine von 
65 dieser abgedeckten Haftschicht 

Die Fixierschicht besteht aus Plexigum auf Losemit- 
telbasis mit Weichmacher. Diese Schicht ist relativ 
weich und daher geeignet, den Toner aufzunehmen und 
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zu fixierea Die Schichtstarke betragt ca.0,15 mm. 

Die Haftschicht besteht aus einer ca. 1 : 1 Mischung 
von Kunstharz mit entsprechendem Harterzusatz und 
Plexigum auf Losemittelbasis mit Weichmacher. Diese 
Schicht ist so gestaltet, daB sie relativ hart und sprode 5 
ist, aber sehr gute Vemetzmigseigenschaften mit der 
neuen Unterlage besitzt Dj£Schichtstarke4retragt ca. 
0,05 mm. — ^ 

Der Sandwich-Aufbau aus den zumindest ubereinan- 
derliegenden Schichten ist notwendig, da: 10 

a) eine einzige, zusammengemischte Schicht immer 
noch zu hart und sprode ist, um sich ubertragen zu 
lassen, 

b) sich keine ubertragbare Schichtstarke erzielen 15 
lassen wurde, 

c) der Kopiertoner nicht mehr sauber fixieren wur- 
de und 

d) sich keine weiQen oder Effektschichten herstel- 
len lassen wurden. 20 

Nachdem die Darstellung auf die Transferschicht 
ubertragen ist, wird das Bild entlang seiner Umrisse 
ausgeschnitten und in lauwarmes Wasser gelegt. Nach 
ca. 1 Minute lost sich die Transferschicht von dem Tra- 25 
ger dergestalt, daB sich die das Bild aufweisende Trans- 
ferschicht von dem Trager wegschieben laBt Die freie 
Transferschicht mit dem Bild wird sodann unmittelbar 
auf eine mit dem Bild zu versehende Unterlage gescho- 
ben, die eine glatte, im wesentlichen nicht porose Ober- 30 
flache aufweist. Mit einem Gummirakel oder einem wei- 
chen Tuch wird die unter und uber-^ex^Qz^be^ara^ejien 
Schicht befindliche Feuchtigkeit wie^Wasser^mfejnt^ 

Auf diese Weise ist das Bild bereitsauTBeTDmeflage 
derart fixiert, daB ein Verschieben nicht mehr moglich 35 
ist. 

— Um ein Ausharten der Transferschicht, also des Bildes 
zu erzielen, erfolgt ein chemischer HartungsprozeB, der 
bei einer Temperatur zwischen 140°C und 180°C in der 
Fixiereinheit des Kopiersystems gestartet wird und oh- 40 
ne weitere Zufuhrung von Hitze 4 bis 6 Tage bis zur 
endgiiltigeh Aushartung aridauern wiirde. Diese Zeit 
kann man jedoch verkiirzen, wenn man nach dem An- 
ordnen des Zwischentragermaterials auf der Unterlage 
Warme im Bereich von ca. 140°C uber einen Zeitraum 45 
von ca. 1 0 Jdinuten zuf uhrt. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum Ubertragen von insbesondere 50 
farbigen Darstellungen auf glatte Unterlagen, in- 
dem die Darstellung auf ein auf einen Trager aufge- 
brachte Transferschicht im Kopierverfahren uber- 
tragen wird, dadurch gekennzeichnet, daB die die 
ubertragene Darstellung (Bild) aufweisende Trans- 55 
ferschicht im NaBverfahren von dem Trager gelost 
auf die Unterlage aufgebracht und anschlieBend 
gehartet wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Ldsen der Transferschicht durch 60 
seitliches Wegschieben von dem Trager erfolgt 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Ausharten bei einer Temperatur 
zwischen 100°C und 200° C, vorzugsweise bei 
120°C bis 160°C, insbesondere bei ca. 140°C er- 65 
folgt. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Bild in eine auBere, ein Plexigum- 
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Material aufweisende Schicht der Transferschicht 
kopiert wird, in der durch das Kopierverfahren 
Qbertragene Pigmente lagefixiert werden, die ihrer- 
seits anschlieBend durch Warmeeinwirkung von 
Schichtmaterial umschlossen werden. 

5. Verfahren nach zumindest einem der vorherge- 
henden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB 
zwischen der Transferschicht und dem Trager ein 
dextrin- und/oder fettalkoholhaltiges Material an- 
geordnet ist, durch das bei Feuchtigkeitseinwir- 
kung die Transferschicht von dem Trager getrennt 
wird 

6. Transferschicht, die auf einem Trager wie holz- 
freiem Papier von vorzugsweise maximal 120 g pro 
m 2 angeordnet ist. zum Fixieren von im Kopierver- 
fahren ubertragenen Darstellungen, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Transferschicht einen Sand- 
wich-Aufbau umfassend zumindest zwei Schichten 
besitzt, das eine (erste) auBere Schicht durch das 
Kopierverfahren ubertragene Pigmente lagefixiert 
und bei Warmeeinwirkung umschlieBt und daB eine 
unterhalb der aufieren Schicht angeordnete (zwei- 
te) Schicht eine durch Erwarmung aushartende 
Haftschicht ist, die zum Lagefixieren der Transfer- 
schicht auf einer Unterlage sich mitdieser vernetzt. 

7. Transferschicht nach Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die erste Schicht aus Plexigum- 
Material auf Losungsmittelbasis mit Weichmacher 
besteht 

8. Transferschicht nach Anspruch 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die erste Schicht eine Dicke d 
von in etwa 0,10 <d< 0,20 mm, vorzugsweise von in 
etwa d = 0,15 mm aufweist. 

9. Transferschicht nach zumindest Anspruch 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Haftschicht auf 
Kunstharzbasis aufgebaut ist. 

10. Transferschicht nach Anspruch 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Haftschicht aus einer Mi- 
schung aus Kunstharz mit Harterzusatz und Plexi- 
gum auf Losungsmittelbasis mit Weichmachern be- 
steht. 

11. Transferschicht nach Anspruch 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Kunstharz und der Plexigum- 
anteil in etwa gleich groB ist 

12. Transferschicht nach zumindest Anspruch 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB zwischen der Transfer- 
schicht und dem Trager eine Trennschicht angeord- 
net ist, die auf Dextrin- oder Fettalkoholbasis auf- 
gebaut ist 

13. Transferschicht nach Anspruch 1 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl die Haftschicht eine Dicke d von 
0,02 < d <i 0,08 mm, vorzugsweise von in etwa d = 
0,05 mm aufweist 



